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setzen, wird, wenn wir als Variabele nunmehr I wahlen
X = #0 (5 L0
und die freie Energie wird eine Function von 7, g, o> sein. Die Ab-hangigkeit von # wird vernachlassigt. Indem wir die freie Energie mit #o-£o multiplicirt denken, ergiebt dieDuhem'sche Theorie nach42)
Es wird nun angenommen, dass das Gesetz, welcbes den Vorgang regelt, von Lange und Quersctmitt des Drahtes unabhangig ist. Als-dann niuss
sein, somit
32 7?
Die naturlichen Zustande sind bestimmt durch die Flache
Wir nehmen aber  an,  dass der Vorgang isothermisch bei  der Temperatur #0 geschieht, dann ist
!                                      8* =
und die Zustandslinie
liegt in der Z, (5-Ebene. Da im Coordinatenursprung Z = <5 = 0 ist, geht die Zustandslinie von diesem Ursprunge aus. Die I seien Ordinaten, die (5 Abscissen.
Es wird nun angenominen, dass die Zustande so lange stabil sind, als die Dilatation eine gewisse von der Temperatur abhangige Grosse nicht iiberschreitet, dariiber hinaus sollen sie labil werden. Ist also f eine positive Grosse, so lassen zufolge 532) die sehr kleinen unver-meidlichen Schwankungen der Temperatur und der Spannung die Dilatation abnehmen bis zu einem bestimraten Wertbe. Haben wir umgekehrt / <C 0, so nimmt die Lange des Drahtes und die Dilatation standig zu, entweder ebenfalls bis zu einem bestimmten Grenzwerth, oder iiber alles Maass hinaus. Herr Duhem glaubt hierin die Er-scheinung der elastischen Nachwirkung sehen zu sollen, so lange es sich um Grenzwerthe der Dilatation handelt. Die Beobachtungen er-strecken sich dann auf die fortschreitende Yerlangerung eines Drahtes, f                den man dauernd unter massiger Belastung halt, und auf die fort-
I                schreitende Verkiirzung eines Drahtes, der nach einer massigen Be-
I                lastung entlastet wird.    Temperatur und Spannung des Drahtes sollen
J^.                   Weinstein, Thermodynamik.   II.                                             25
pioHer I!eiH|»irlt* an, KH liitntlelt wifb tun die Dehnuug und ZorroisHuug eiues gespanntrn Urahtex,
